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La presente invention concerne la production d'un produit com- 
bustible a partir de dechets. De facon plus particuliere , 1" invention 
concerne la fabrication de ce produit combustible a partir d'un me- 
lange de dechets industriels solides et d f ordures menageres et d'un 
5 produit combustible avec lequel on impregne les dechets industriels 
et les ordures menageres. Pour simplifier, ce produit combustible 
sera appele ci-apres liquide combustible. Le but principal de I 1 in- 
vention est de produire un produit combustible ay ant un pouvoir 
calorifique relativement £leve*, par exemple par comparaison avec les 

10 ordures menageres seules, et qui brule de facon re*guliere. 

Selon la pre sent e invention, pour obtenir un produit combustible 
a partir de dechets et d» ordures, on combine au moins des ordures 
menageres solides contenant des matikres fibreuses de faible resis- 
tance a I'humidite et de nature combustible avec un liquide combus- 

15 tible pour obtenir un melange, et on soumet ce melange a des retour- 
neraents qui, d'une part, dispersent le liquide combustible dans tous 
les dechets solides de facon a reduire la resistance a la rupture 
d'au moins la matiere fibreuse, d* autre part, soumettent le melange 
a une action de pulverisation et d'homoge'ne'isation pour briser les 

20 dechets solides du melange en une masse particulaire, et qui provo- 
quent le reve^tement des particules de la masse par le combustible 
liquide pour obtenir un produit combustible particulaire pulverise* 
et homog£n£ise". 

L 1 invention sera decrite, a titre d'exemple seulement, en se 

25 reportant a une realisation pratique de celle-oi. 

Pour obtenir un produit combustible a partir de dechets consti- 
tu£s par un melange de dechets solides et de dechets liquides, il 
est necessaire que le contenu solide du melange so it brise en une 
masse particulaire en le soumettant a un processus d^umidif ication 

50 et de travail m3canique. Une pulverisation et une homoge*neisation 
sont generalement ne*cessaires pour que le produit finalement obtenu 
puisse $tre correctement manipule" et bruie dans des fours, par 
exemple des fours dans lesquels on utilise des "bruleurs a etalement" 
et des grilles mobiles, 

35 Un appareil pour pulveriser des dechets industriels solides et 

des ordures menageres consists en un grand tambour rot at if dans 
lequel les dechets solides sont introduits a une extr^mite*. 

Du fait de la rotation du tambour et des retournements successifs 
qui s^ effectuent, le produit dans le tambour est progressivement 

40 brise en des particules de dimensions relativement faible s au fur 
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et a mesure qu'il progresse de l'extremite d f arrives dans 1 tam- 
bour jusqu'a la sortie de celui-ci. Un tel dispositif est bien connu 
et peut pulveriser des dechets mouilies, tels que du papier, du 
carton et d f autres types de produits rencontres normalement dans 
5 les ordures menageres. Le dispositif consider ne peut, en fait, 
pulveriser tous les types d* ordures menageres solides, mais bien 
entendu il existe des dispositifs bien connus pour pulveriser de 
nombrevuc types de produits. Par exemple, dans le cas des dechets 
industriels constitues par du bois et d f autres produits relativement 

10 dura, on peut utiliser a des fins de pulverisation des dispositifs 
tels que des broyeurs a boulets ou des broyeurs a marteaux. 

Le precede de production d'un produit combustible selon la 
presente invention exige essentiellement d r aj outer un liquids 
combustible, tel que des huiles usees, par opposition aux liquides 

15 non combustibles normalement utilises pour mouiller les dechets ; 
1" invention est basee sur le fait que, en ajoutant un tel liquide 
combustible dans le dispositif de pulverisation a tambour rotatif 
precite, il est possible d , alimenter le tambour avec des dechets 
pouvant Stre constitues par des ordures menageres et des dechets 

20 industriels prealablement pulverises ou pulverisables. Au fur et 

a me sure que le tambour tourne et que le liquide combustible impre- 
gne le contenu solide dans le tambour, il s'opere une pulverisation 
et une homogeneisation, la presence du liquide dans le tambour fa- 
cilitant la rupture de certains produits solides, notarament ceux 

25 dont la resistance a l'6tat humide est faible. 

II results de la rotation continue et de faction de meiangeage 
et de pulverisation qui s'ensuit que le contenu solide dans les 
dechets se brise et est en outre rev$tu et/ou impregne par le liquide; 
le produit sort ant de l^xtremite du tambour est tamise pour separer 

30 les gros morceaux subsistant du produit combustible sous forme de 
particules, Les produits enleves sont tries et tout produit combus- 
tible est recycle ou soumis, prealablement au recyclage, a un broyage 
aux marteaux, un hachage, etc. 

Des essais ont montre qu'il etait possible d'obtenir un produit 

35 combustible ayant un pouvoir calorifique de l'ordre de 20 500 kJ/kg, 
sur une base seche depourvue de cendres, et on a trouve qu'on pou- 
vait accroitre si necessaire ce pouvoir calorifique. 

La dimension des particules du produit ainsi obtenu est satis- 
faisante pour la combustion dans des fours a grilles mobiles, et on 

40 a trouve que les produits non combustibles contenus dans les dechets, 
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par exemple du verre brise, ne soulevent pas de probleme de fusion 
sur la grille du four et on ne constate pas, non plus, de problemes 
cr£es par la production de H trous de soufflage" ("blow holes") dans 
le lit de combustion, lorsque le produit est brul^ avec du charbon 
5 de qualite inf^rieure dans les proportions de 22 # de produit de 
recuperation pour 78 # de charbon. On pense que l'on pourrait, 
selon toutes probability, utiliser un pourcentage plus eleve" de 
produit s combustibles ainsi re*cupere*s comme combustible de fours. 

la presence de gros morceaux metalliques dans les ddchets faci- 
10 lite dans le tambour la pulverisation et l f homogen£isation des au- 
tres d^chets solides, et ces gros morceaux sont, bien entendu, 
enleves apres avoir traverse le tambour. 
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RE73NDICATI0N3 



1.- Proc£de" d'obtention d»un produit combustible, h partir do 
d£chets caracterise' par le fait qu'on combine au moins des ordures 
me*nageres solides contenant des matieres fibreuses de faible resis- 
tance k l r humidite* et de nature combustible avec un liquide combus- 
tible pour obtenir un me*lange, et on soumet ce melange h des retour- 
nements- qui, d'une part, dispersent le liquide combustible dans tous 
les d£ohets solides de f aeon a require la resistance a la rupture 
d'au moins la matiere fibreuse, d 1 autre part, soumettent le melange 
a uns action de pulverisation et d* homogen^isation pour briser les 
ddchets solides du melange en une masse particulaire , et qui provo— 
quent le revfitement des particules de la masse par le combustible 
liquide pour obtenir un produit combustible particulaire pulverise* 
et homog£neis£. 

2. - Proc^de aelon la revendication 1, dans lequel on impregne. 
certaines particules de la masse particulaire avec le liquide 
combustible. 

3. - Procode aelon la revendication 1, dans lequel on melange 
des de*chets industriels s o3J.de s avec des ordures menageres solides. 

4«- Proc£de* selon la revendication 1, dans lequel on ajoute 
des huiles use*es comme combustible liquide. 

Precede* selon la revendication 3, dans lequel on re*du±t 
en particules les de"chets industriels solides, par broyage. 
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